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"Verfahren zur Herstelluna eines Faserverbundwerkst offes zur 
Herstellung von Faserverbundb'auteilen" 

Die Erfindgng beziejht sich auf ejn Verfahren zur Herstellung 
eines Faserverbundwerkstoffes, zur Herstellung von Faserver- 
bundbauteilen. 

Dieser Faserverbundwerkstoff besteht aus den Verstarkungs- 
fasern und einer Matrix mit beigefugten Fullstoffen, wobei die 
Matrix ein Harzsystem ist. Per Einsatz von FQIIstoffen in der 
Verbindung mit Reaktionsharzen kommt dabei in qroliem Urn- 
fang zur Anwendung. 

Als Fullstoffe werden ublich'erweise benutzt: Calciumkarbonat, 
Dolomid, Kaolin, Talkum, Quarz, Wollastonit, Aluminiumhydrat, 
Antimontrioxid, Schwerspat Oder Glashohlkugeln. 

Mit dem Einsatz der bisher im Stand der Technik bekannten 
Fullstoffe ist aber keine spiegelglatte Oberflache des Faserver- 
bundbauteiles erzielbar, d. h. eine Oberflache, die den heutigen 
Anforderungen der Klasse A ..Sichtbauteil" im Fahrzeugbau ent- 
spricht. 
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Der Erfindung liegt daher dje Aufgabe zugrunde. ein Verfahren 
vorzuschlagen, mit dem bessere mechanische und optische 
Eigenschaften (Klasse A Oberflachen) an Faserverbundbau- 
teilen realisiert werden kann urid zudem schneller, d. h. damit 
5 kostengunstiger als bisher Qblich produziert werden kann. 

Durch den Einsatz von Fullstoffen aus dem Material der eigent- 
lichep Verstarkungsfasern, z. E|. Carbonfasern, wird ein wesent- 
lich homogeneres Bauteil mit vbrteilhafteren Eigenschaften als 

10 bisher Qblich moglich. Die Bauteiloberflache wird zudem sehr 

glatt, eine Oberflache der GQteklasse A ist somit erreichbar, was 

eine wesentliche Anforderung arj Sichtbauteilen im Fahrzeugbau Q 

ist. Es treten keirje negativen Spannungen bei Warme oder Kal- 

te auf, das Bauteil ist spater einfacher und auch kostengQnsti- 

15 ger zu recyceln. 

Dem Harz, vorzugsweise aus hochreaktiven Reaktionsharzen 
bestehend, d. h. der spateren Matrix; wird als Fullstoff ein Mate- 
rial zugesetzt, welches aus dem Material der eigentlichen Ver- 
20 starkungsfasern besteht. Das Fasermaterial wird dazu fein ge- 

mahlen oder geschnitten und dem Harz beigemischt. Das Mahl- 
gut hat vorzugsweise eine Grofce kleiner als 2 mm und die 
Schnittfasern haben vorzugsweise eine GroBe kleiner als 
20 mm. Q 

25 

Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf einen Harzfilm mit ei- 
nem oder beiden dieser vorgenannten Fullstoffe, d. h. dem 
Mahlgut oder den Schnittfasern aus den eigentlichen Verstar- 
kungsfasern des Faserverbundbauteiles. Dieser Harzfilm kann 
30 mit textilen Halbzeugen, z. G. Geweben, Geflechten, Gewirken, 

unidirektionalen oder multiaxialen Gelegen kombiniert werden. 

Es ist auch moglich, den FuJIstoff mit einem herkommlichen 
Prepreg zu kombinieren, in dem der Fullstoff auf das Prepreg 
35 aufgestreut oder aufgeblasen wird. 
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Weiterhin (st es moglich, das Harzfullstoffgemisch mittels eines 
Spruhverfahrens aiif textile Halbzeuge, z. B. Gewebe, Gewirke, 
Geflechte, unidirektionale oder multiaxiale Gelege zu applizie- 
ren. Diese textilen Halbzeuge konnen dann z. B. zu Briefformen 
5 weiter verarbeitet wercjen. 

Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf eine SMC-Formmasse. 
Die SMC-Formmasse, d. h. Sheet-Moulding-Compound-Form- 
masse, besteht aUs einem harz-Matrixsystem uncj Verstarkungs- 
fasern sowie ggf. Fullstoffen, Gemali der Erfindung ist dabei 
vorgesehen, daft der Fullstoff bzw. der zusatzliche Fullstoff 
Mahlgut aus dem Werkstoff, aus dem die Verstarkungsfasern 
bestehen, ist. 

15 
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Patentanspruche: 

1 . Verfahren zur Herstellung eines Faserverbundwerkstoffes 
zur Herstellung von Faserverbundbauteilen, bestehend aus 
Verstarkungsfasern, Harz und einem Fullstoff, dadurch qe- 
kennzeichnet . dafi der Fullstoff aus gemahlenen und/oder 
geschnittenen Verstarkungsfasern besteht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch qekennzeichnet . dali 
die Teilchengrolie des gemahlenen Fullstoffes kleiner als 
2 mm ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch .qekennzeich- 
net . dali die Grolie der Schnittfasern kleiner ials 20 mm ist. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch qekennzeichnet . daC das Mahlgut 
und/oder die geschnittenen Verstarkungsfasern mit dem 
Harz, der die spatere Matrix des Faserverbundbauteiles 
bildet, vermischt wird. 

5. Verfahren naph einem oder mehrefen der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch qekennzeichnet . daB die HarzfUII- 
stoffmischur)g zu einem Film verarbeitet wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch qekennzeichnet . dali 
der Harzfulls.tofffilm auf textile Halbzeuge, z. B. Gewebe, 
Geflechte, G.ewirke, unidire|d:ionale oder multiaxiale Gelege 
appliziert wird. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch qekennzeichnet . dali der Harzfullstoff-? 
film als solcher in eine Bauteilform eingebracht wird, bevor 
die oder das eigentliche Textilhalbzeug z. B. als Vorform- 
ling in die Bauteilform kommt. 
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Verfahren nach einem pder mehreren der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch dekennzeichnet . dali die Harz- 
Fullstoffmischung in eine Bauteilform oder auf textiles 
Halbzeug in einem Sprphverfahren aufgebracht wird. 

Verfahren nach einem Oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch aekennzeichnet , dafi die mit der Harz- 
FuHstoffmischung bespruhten textilen Halbzeuge auch zur 
Herstellung von Vorformlingen genutzt werden. 

SMC-Formmasse mit einem Harzmatrixsystem und Ver- 
starkungsfasern sowie ggf, Fiillstoffen, dadurch aekenn- 
zeichnet . daG der FQIIstoff bzw. der zusatzliche Fullstoff 
Mahlgut aus dem Werkstpff ist, aus dem auch die Verstar- 
kungsfasern bestehen. 
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